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@ Knotenloses Sicherhe its netz 

© Knotenloses Netz, bestehend aus einer Rechts/Rechts- 
Kettengewirkstruktur mit eingearbeiteten Schuftfaden 
und Netzmaschenschenkel (2), die aus mindestens zwei 
Wirkmaschenstabchen (1) bestehen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft zur Lastaufnahme wenigstens ein nahezu 
gestreckt verlaufendes Fadensystem (3) als Sen u ft unter 
die Wirkmaschenstabchen (1) eingearbeitet ist und die 
Wirkmaschenstabchen (1) durch einen dunnen Hiifs- 
schuft (4) zu Netzmaschenschenkel n verbunden sind. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrirrt ein knotenloses Sicherheits- 
netz, bestehend aus einer Rechts/Rechts-Kettengewirkstruk- 
tur mit eingearbeiteten SchuBfaden und Netzmaschenschen- 5 
keln, die aus mindestens zwei Wirkmaschenstabchen beste- 
hen. 

[0002] Knotenlose, ketteogewirkte Netze werden etwa 
seit 1955 uberwiegend als sogenannte einfonturige Netze 
auf Rechts/Links-Raschelmaschinen hergestellt, Der Ein- io 
satz erfolgte uberwiegend im Bereich der Sportfischerei so- 
me in der Aquakultur zur Herstellung von Netzgehegen fur 
die Fischaufzucht. Diese relativ feinen, engmaschigen Netze 
wurden von der Bindung her in erster Linie auf eine hohe 
Laufmaschensicherheit ausgelegt. Fragen der Energieauf- 15 
nahme standen nicht irn Vordergrund. Die Herstellung sol- 
cher Netze erfolgt bis heute uberwiegend mit 4-6 Lege- 
schienen, wobei die Netzmaschenschenkel in der Bindung 
Franse mit SchuB gefertigt werden. Durch die Rechts/Links- 
Gewirkstruktur besitzen diese Netze zwei unterschiedliche 20 
Warenseiten, wodurch insbesondere beim Einsatz von gro- 
beren Faden das Aussehen negativ beeinfluBt wird. 
[0003] Seit etwa 5 Jahren sind knotenlos gewirkte Sicher- 
heitsnetze, die nach der Rechts/Rechts-Kettenwirktechnik 
hergestellt werden, bekannt. Die Grundstruktur dieser Netze 25 
besteht aus zwei Wirkmaschenstabchen je Netzmaschen- 
schenkel, die durch eine gegenlegige SchuBlegung unter 2 
Nadeln verbunden werden. AuBerdem sollen die SchuBfa- 
den die Netzmaschenschenkel in Langsrichtung stabilisie- 
ren und die Festigkeit erhohen. Die Verbindung benachbar- 30 
ter Netzmaschenschenkel erfolgt im Bereich der Netzma- 
schenverbindungsstelle (bei geknoteten Netzen = Netzkno- 
ten) durch einen Bindungswechsel der Grundbindung von 
Franse auf Tuch. Damit die im Netzmaschenschenkel unter 
2 gelegten SchuBfaden beim Zugversuch moglichst gemein- 35 
sam mit den zu Maschen verschlungenen Grundfaden rei- 
Ben, miissen diese relativ straff einlaufen, wodurch die zwei 
den Netzmaschenschenkel bildenden Wirkmaschenstabchen 
kompakt geschnurt werden, und damit ein annahemd qua- 
dratischer Querschnitt der Netzmaschenschenkel entsteht. 40 
[0004] Ein knotenloses Netz mit den eingangs genannten 
Merkmalen ist beispielsweise aus der Zeitschrift "Deutsche 
Textiltechnik", 12, 1962. Heft 5, Seite 258 bis Seite 263 be- 
kannt. Allerdings finden diese knotenlosen Netze vorwie- 
gend als Fischereinetze Anwendung und sind zur Verwen- 45 
dung als Sicherheitsnetz nicht geeignet. 
[0005] Weiterhin ist aus der DE 26 44 751 Al ein Netz 
bekannt, bei dem die aus mindestens zwei Maschenstabchen 
bestehenden Netzmaschenschenkel mittels SchuBfaden ver- 
bunden sind. Die in dieser Druckschrift beschriebene Netz- 50 
verbindung soli insbesondere derart ausgebildet sein, daB 
sie einen daran befestigter. ReiBverschluB vor einem Falug- 
werden oder einer sonstigen Verformung bewahrt. 
[0006] In der DE 1 1 34 789 B ist ein knotenloses Fischer- 
einetz beschheben, welches auf einer Kettenwirkmaschine 55 
hergestellt ist. Dabei bestehen die einzelnen, die Netzma- 
schen begrenzenden Netzmaschenschenkel aus jeweils ein- 
nadelig gewirkten Schniiren. An den Netzkreuzungsstellen 
erfolgt eine Diagonalfuhrung der Verstarkungsfaden, indem 
diese an den Kreuzungsstellen einander kreuzend zu der je- 60 
weiligen Nachbarschnur gefuhrt sind. In der fertigen Netz- 
ware befinden sich die Kreuzungsstellen, an denen ein- und 
dieselbe Schnur beteiligt ist, jeweils abwechselnd rechts und 
links der selben. 

[0007] SchUeBUchistinderDE17 87 3l8Ueinknoten- 65 
loses Fischereinetz beschrieben, wobei die Netzfaden aus ei- 
ner zweifadigen Doppelmaschenreihe hergestellt sind und 
an den Kreuzungsstellen durch Vertauschen der Zufuhrfa- 
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den miteinander verkoppelt sind. 

[0008] Der Nachteil der bisher hergestellt en knotenlosen 
Sicherheitsnetze besteht darin, daB infolge der beschriebe- 
nen Struktur und Bindung die SchuBfaden einen ungenugen- 
den Festigkeitsbeitrag leisten, was insgesamt zu einer relativ 
hohen Strukturdehnung bei verhaltnismafiig geringem 
Kraftanstieg fuhrt. Bei einer gewiinschten Herstellung band- 
fbrmiger Netzmaschenschenkel verstarkt sich dieser Effekt 
noch, da darin die SchuBfaden in relativ groBen Schlaufen 
liegen. 

[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
ein knotenloses Sicherheitsnetz auf der Grundlage der 
Rechts/Rechts-Kettenwirktechnik zu entwickeln, das band- 
fbrmige Netzmaschenschenkel besitzt und eine wesentlich 
hohere Energieaufnahme aufweist als die auf dem Markt be- 
findlichen Netze. 

[0010] Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch eine 
Funktionstrennung der SchuBfaden durch die in Anspruch 1 
beschriebenen Merkmale gelost. Vorteilhafte Weiterbildun- 
gen sind in den Unteranspruchen enthalten. 
[0011] Durch die Funktionstrennung der SchuBfaden in 
"Lastaufhahme durch gestreckte Faden" und "\ferbindung 
der Maschenstabchen" durch relativ dunne Faden ist es 
moglicb, ein Netz mit bandfbrmigen Netzmaschenschen- 
keln und sehr hoher Energieaufnahme herzustellen. Durch 
den Eintrag der nahezu gestreckt verlaufenden SchuBfaden 
wird die Kraft-Dehnung-Kurve im unteren Bereich deutlich 
angehoben, wodurch sich die Flache unter der Kurve und 
damit die Energieaufnahme erhoht. 
[0012] Die Erfindung wird durch die nachfolgende Be- 
schreibung eines Ausfiihrungsbeispieles anhand der Zeich- 
nungen naher erlautert, 
[0013] Es zeigen: 

[0014] Fig. 1 den Aufbau eines Netzmaschenschenkels in 
vereinfachter Darstellung mit 2 Wirkmaschenstabchen/ 
Netzmaschenschenkel und 

[0015] Fig. 2 die vereinfachte Darstellung des Aufbaus ei- 
nes Netzmaschenschenkels, der aus 3 Wirkmaschenstab- 
chen besteht. 

[0016] Der in Fig. 1 dargestellte Netzmaschenschenkel 
besteht aus zwei Wirkmaschenstabchen 1, die aus PP-hoch- 
fest, Feinheit 4400 dtex in der Bindung Rechts/Rechts- 
Franse gewirkt wurden. Die nahezu gestreckt verlaufenden 
Fadensysteme 3 sind als SchuB unter 1 eingearbeitet und be- 
stehen aus dem gleichen Material wie die Grundfaden. Der 
HilfsschuB 4 verbindet durch fortlaufende Unterlegungen 
unter 2 die beiden Wirkmaschenstabchen 1. Da der Hilfs- 
schuB keine zugtragende Funkuon hat, kann er relativ locker 
eingearbeitet werden, wodurch sich die Wirkmaschenstab- 
chen bandformig verbinden lassen. Die nahezu gestreckt 
verlaufenden Fadensysteme 3 fuhren zu einer Reduzierung 
der Strukturdehnung und einem steileren Kraftanstieg beim 
Zugversuch. Hierdurch wird die Energieaufnahme wesent- 
lich verbessert Der in Fig. 2 dargestellte Netzmaschen- 
schenkel 2 besteht aus 3 Wirkmaschenstabchen 1. Durch die 
parallele Anordnung von 3 Wirkmaschenstabchen, die 
durch den HilfsschuB 4 durch fortlaufende Unterlegungen 
unter 3 verbunden werden, entsteht ein besonders breiter, 
bandformiger Maschenschenkel. 

Patentanspriiche 

1. Knotenloses Netz, bestehend aus einer Rechts/ 
Rechts-Kettengewirkstruktur mit eingearbeiteten 
SchuBfaden und Netzmaschenschenkel (2), die aus 
mindestens zwei Wirkmaschenstabchen (1) bestehen, 
dfldurch gekennzeichnet, dafi zur Lastaufhahme we- 
nigstens ein nahezu gestreckt verlaufendes Fadensy- 
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stem (3) als Schufi unter die Wirkmaschenstabchen (1) 
eingearbeitet ist und die Wirkmaschenstabchen (1) 
durch einen diinnen HilfsschuB (4) zu Netzmaschen- 
schenkeln verbunden sind. 

2. Sicherheitsnetz nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB die Netzmaschenschenkel (2) eine band- 
formige Struktur besitzen. 

3. Sicherheitsnetz nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Netzmaschenschenkel (2) aus drei 
Wirkmaschenstabchen (1) bestehen. 10 

4. Sicherheitsnetz nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der HilfsschuB (4) uber die Rapportlange 
gleiche Unterlegungsabschnitte besitzt. 

5. Sicherheitsnetz nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Wirkma- 15 
schenstabchen (1) und das Fadensystem (3) aus dem 
gleichen Material, insbesondere PP-hochfest, Feinheit 
4.400 dtex, bestehen. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



65 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer: OE 198 57 993 C2 

Int. CI. 7 : D 04 B 21/10 

Veroffentlichungstag: 8. August 2002 




Z 



202 320/285 



